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© MOSFET auf SOI-Substrat 

© FET, bei dem ein Kanalbereich in einem aus der 
Siliziumschicht eines SOI-Substrates ausgeatzten 
Steg (4) ausgebildet ist, den eine Gate-Metallisierung 
(5) klammerartig umfaBt, wobei zur Ausbildung eines 
MOSFET eine Dielektrikumschicht (6) zwischen der 
Gate-Metallisierung (5) und dem Steg (4) vorhanden 
ist und Source- und Drain-Gebiete durch Dotierun- 
gen (7) gegeben sind. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft MOSFETs, 
insbesondere vollig verarmte CMOS-Transistoren 
auf einem SOI-Substrat. 

Vollig verarmte (fully depleted) CMOS-Transi- 
storen werden im Bereich unterhalb 0,25 urn Ka- 
nallange auf SOI-Substraten (Silicon on Insulator) 
mit extrem dunnen Siliziumschichten (kleiner afs 
150 nm) an der Oberflache hergestellt. Das verfug- 
bare Silizum-Volumen ist in diesem Fall kleiner als 
die sich ausbildenden Verarmungszonen und die 
Transistoren sind daher vollig verarmt. Die dunnen 
Siliziumschichten werden entweder in SIMOX- 
Technik oder durch wafer bonding von Substraten 
hergestellt. SIMOX-Substrate erreichen eine gute 
Gieichmafiigkeit der dunnen Siliziumschicht, wei- 
sen aber nur eine mafiige Qualitat der Grenzflache 
zwischen Silizium und Isolator auf. Dadurch konnen 
die Eigenschaften des MOSFET beeintrachtigt wer- 
den. Mit wafer bonding ergeben sich optimale Sili- 
zium-Oxid-Grenzflachen. Der Verfahrensschritt des 
Polierens bei der Herstellung der extrem dunnen 
Oberflachenschicht aus Silizium mit geringsten To- 
leranzen ist jedoch auBerst kritisch. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei- 
nen einfach herstellbaren Feldeffekttransistor fur 
kleinste Abmessungen. insbesondere als vollig ver- 
armten CMOS-Transistor, auf SOI-Substrat anzuge- 
ben. 

Diese Aufgabe wird mit dem Feldeffekttransi- 
stor mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelost. 
Weitere Ausgestaltungen ergeben sich aus den ab- 
hangigen Anspruchen. 

Der erfindungsgemaBe FET ist vertikal auf ei- 
nem SOI-Substrat angeordnet. Das Halbleitermate- 
rial dieses FET befindet sich in der Form eines 
schmalen Steges, der aus der Siliziumschicht eines 
SOI-Substrates hergestellt wurde, indem das Mate- 
rial der Siliziumschicht in einem Bereich um diesen 
Steg vollstandig von der Isolatorschicht (Oxid- 
schicht) entfernt wurde. Der Kanalbereich und die 
Bereiche von Source und Drain sind durch entspre- 
chende Dotierungen in diesem Steg ausgebildet. 
Die Metallisierungen, insbesondere die Gate-EIek- 
trode, sind klammerartig den Steg umfassende Me- 
tallkontakte. Die Lange des Gates wird durch die 
Breite der Gate-Metallisierung bestimmt. Da sich 
die Gateelektrode auf beiden Seiten des Steges 
mit dem Kanalbereich befindet, wird der Kanal von 
zwei Seiten her eingeschnurt bzw. geoffnet. Es 
kann daher zur Erreichung von vollig verarmten 
CMOS-Transistoren die Breite des Steges grdBer 
sein, als die Schichtdicke des Kanalbereiches bei 
einer Oblichen Anordnung in zur Oberflache des 
Substrates koplanaren Schichten betragen wurde. 
Die Anforderung an die Dicke der Siliziumschicht 
des SOI-Substrates ist dabei weniger restriktiv, da 
diese Dicke nur die Transistorweite bestimmt, fur 
die Ausbildung eines verarmten Kanalgebietes aber 



bedeutungslos ist. 

Es folgt eine Beschreibung des erfindungsge- 
mafien Transistors anhand der Figuren 1 bis 6. 
Fig. 1 bis 4 zeigen den Transistor in einer 
5 perspektivischen Schnittaufsicht 

nach verschiedenen Schritten 
des Herstellungsverfahrens. 
Fig. 5 und 6 zeigen entsprechende perspek- 
tivische Schnittaufsichten fur al- 
1 o ternative Ausfuhrungsbeispiele. 

Die Struktur des Transistors wird jetzt anhand 
des Herstellungsverfahrens naher erlautert. Auf ei- 
nem Substrat 1 mit einer Isolatorschicht 2 und 
einer darauf angeordneten Siliziumschicht 3 wird 
is fur jeden Transistor ein Steg 4 aus dieser Sili- 
ziumschicht 3 (s. Fig. 1) ausgeatzt. Das Substrat 
kann ein SOI-Substrat sein. Es wird allerdings ein 
SOI-Substrat mit einer deutlich dickeren Oberfla- 
chenschicht aus Silizium verwendet. als sonst ub- 
20 lich ist. In Fig. 1 ist der Steg 4 bis zur Oberflache 
der Isolatorschicht 2 (z. B. Si02> z. B. durch aniso- 
tropes Atzen hergestellt. Die Hone h des Steges 
entspricht der Dicke der Siliziumschicht 3, die z. B. 
0,5 um bis 1 um betragt. Die Breite b des Steges 
25 4 sollte vorzugsweise kleiner als 0.3 um sein. wenn 
vollstandig verarmte Transistoren hergestellt wer- 
den sollen. Die Isolatorschicht 2 wirkt bei dieser 
Herstellung als Atzstoppschicht. Der Oder die Ste- 
ge 4 liegen mit der Langsrichtung vorzugsweise in 
30 (100)-Richtung und sind Mono-Silizium. Entspre- 
chend Fig. 2 werden die Stege 4 auf der gesamten 
Oberflache mit einer Dielektrikumschicht 6 als Ga- 
tedielektrikum versehen. Das kann z. B. durch Oxi- 
dation der Oberflache mittels RTO (rapid thermal 
35 oxidation) geschehen, was gleichmaOige Dicke der 
Dielektrikumschicht 6 auch an den Kanten liefert. 
AnschlieSend wird die Gate-Metallisierung 5 unter 
Verwendung ublicher Maskentechnik auf den Steg 
aufgebracht. Diese Gate-Metallisierung umfaBt wie 
40 in Fig. 2 dargestellt den Steg klammerartig etwa in 
der Mitte. 

Es konnen dann die Source- und Drain-Berei- 
che durch z. B. lonenimplantation unter relativ gro- 
Ben Winkeln in die Langsseitenwande der Stege 

45 dotiert werden. Die Dotierung kann auch aus der 
Gasphase erfolgen. Diese Implantierung ist in Fig. 
3 durch die Pfeile angedeutet. Es ergeben sich auf 
diese Weise dotierte Gebiete 7 in dem Steg 4 und 
dotierte Gebiete 8 in dem in Fig. 3 eingezeichneten 

so restlichen Material der ursprunglichen Siliziums- 
chicht 3. Die Breite der Stege 4 entspricht bei 
dieser Transistorstruktur der verfOgbaren Transi- 
stortiefe, d. h. der Dicke der bei der Oblichen 
Struktur des Transistors vorgesehenen aktiven 

55 Schichtstruktur. Da bei der speziellen Gestaltung 
der Gate-Metallisierung 5 die Steuerung des Tran- 
sistors von zwei Seiten erfolgt, ist die Verarmungs- 
zone im Kanal doppelt so tief. Die Breite des 
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Steges braucht daher nicht ganz so gering zu sein 
wie die Transistortiefe bei herkommlichen Struktu- 
ren. Die Dicke der Siliziumschicht 3, aus der der 
Steg 4 geatzt wurde, bestimmt nur noch die Weite 
des Transistors (Breite des Kanales) und ist daher 
unkritischer. Es brauchen daher keine so engen 
Toleranzen bei der Herstellung eingehalten zu wer- 
den. Zur Erzeugung von CMOS-Strukturen (s. z. B. 
S.M. Sze: Semiconductor Devices, Wiley 1985, S. 
492 - 497) konnen die Stege fur NMOS und PMOS 
zunachst entsprechend vordotiert werden. Die 
Source- und Drain-Gebiete mussen getrennt selek- 
tiv fur beide Transistortypen hergestellt werden. 
SchlieBlich wird die Oberflache mit einer Dielektri- 
kumsschicht 10 (s. Fig. 4) bedeckt und planarisiert. 
Diese Schicht kann z. B. ein isolierendes Oxid (z. 
B. S1O2) sein. Zur Erleichterung einer globalen 
Planarisierung konnen bei der Herstellung der Ste- 
ge 4 aus Mono-Silizium in den nicht aktiven Berei- 
chen grofiere Flachen der ursprunglichen Sili- 
ziumschicht 3 stehen bleiben, wie das in den Figu- 
ren auf der rechten Seite eingezeichnet ist. Die 
Kontaktlocher zu den Source-Gebieten und Drain- 
Gebieten werden in die Dielektrikumsschicht 10 
geatzt und die Offnungen mit Metall. z. B. Wolfram, 
gefullt. Eine derartige Metallisierung 9 ist in Rg. 4 
eingezeichnet. Diese Metallisierung 9 ist ebenfalls 
in einer den Steg 4 klammerartig umfassenden 
Weise ausgebildet. Das Metal! an der Oberflache 
wird ggf. ruckgeatzt Oder durch Polieren planari- 
siert. In Fig. 4 ist der Ubersichtlichkeit halber nur 
auf einer Seite der Gate-Metallisierung 5 eine wei- 
tere Metallisierung 9 eingezeichnet. Durch die pla- 
nare Deckschicht 10 und die ebene Oberflache 
dieser Metallisierungen ist erreicht, daB die Ober- 
flache dieser Transistorstruktur fur mogliche weite- 
re Leiterbahnen planar ist. 

Das Problem der hohen erforderlichen Selekti- 
vitat bei der Atzung der Gate-Metallisierung kann 
dadurch entscharft werden, daB auf die Oberseite 
des Steges eine weitere, dickere Dielektrikum- 
schicht 11 (z. B. Si0 2 ) aufgebracht wird, wie in Fig. 
5 dargestellt ist. Dadurch wird auBerdem das even- 
tuell kritische Transistorsegment an den Stegkan- 
ten eliminiert. Nachdem die Gate-Metallisierung 5 
aufgebracht ist, wird diese weitere Dielektrikum- 
schicht 1 1 zusammen mit der zuvor aufgebrachten 
Dieiektrikumschicht 6 seitlich der Gate-Metallisie- 
rung 5 von dem Steg 4 entfernt. 

Eine Alternative zur vollstandigen Vermeidung 
des Selektivitatsproblems ist folgende: 
Es ist nicht erforderlich, diese Gate-Metallisierung 
5 nachtraglich zu strukturieren, wenn die Metallisie- 
rung nur in dem vorgesehenen Bereich aufgebracht 
wird. Das kann z. B. entsprechend der Figur 6 
dadurch geschehen, dafi eine planare Hilfsschicht 
10 ganzflachig aufgebracht wird, die den Steg 4 
vollstandig uberdeckt. Diese Hilfsschicht 10 wird 



unter Verwendung einer Maskenschicht 1 1 struktu- 
riert. Die Hilfsschicht 10 wird z. B. in der Richtung 
des in Rg. 6 eingezeichneten Pfeiles anisotrop im 
Bereich des Gate ausgeatzt. Die entstehende 6ff- 

5 nung wird dann mit dem Material der Gate-Metalli- 
sierung aufgefullt. Die Hilfsschicht kann dann fur 
die weitere Bearbeitung des Transistors entfernt 
werden. Oberschussiges Metall wird zuvor z. B. 
durch Ruckatzen Oder chemisch-mechanisches Po- 

70 lieren (CMP) entfernt. Mit dieser Technik konnen 
extrem kurze Gatelangen (d. h. schmale Gate-Me- 
tallisierungen) ohne aggressive Uthographie durch 
CARL und ahnliche Techniken erreicht werden. 
Die erfindungsgemaBe Struktur des Feldeffekt- 

75 transistors ist fur verschiedene Transistorstrukturen 
leicht abzuwandeln. Insbesondere kann die fur ei- 
nen MOSFET vorgesehene Dieiektrikumschicht 6 
entfallen (MESFET) oder durch andere Schichten 
ersetzt sein. Das Herstellungsverfahren fur vertikale 

20 CMOSFETs besitzt alle Vorteile der SOI-Technolo- 
gie fur vollig verarmte Transistoren. Der Platzbe- 
darf fur MOSFETs einer bestimmten Stromergie- 
bigkeit wird aber deutlich verringert Es werden 
keine problematischen extrem dunnen Siliziums- 

25 chichten von SOI-Substraten benotigt Einflusse 
der Grenzflache zwischen Silizium- und Oxid- 
schicht sind wegen des geringen Flachenanteiles 
(schmale Stege) klein. Diese Technologie laBt sich 
auBerdem wegen der relativ groBen Dicke der ver- 

30 wendeten Siliziumschicht ggf. mit in groBeren ubrig 
gebliebenen Bereichen dieser Siliziumschicht reali- 
sierten Standard- Volumen-Funktionselementenkom- 
binieren. Derartige Funktionselemente sind z. B. 
Siliziumtransistoren in Standardstruktur wie CMOS, 

35 Bipolartransistoren oder spezielle ESD-Strukturen. 
Der erfindungsgemaBe FET laBt sich den jeweili- 
gen Anforderungen entsprechend abwandeln, wo- 
bei die jeweils realisierte vertikale Anordnung des 
Kanalbereiches als Steg der Halbleiterschicht eines 

40 SOI-Substrates die einfache Herstellbarkeit garan- 
tiert. 

Patentansprliche 

45 1. Feldeffekttransistor, 

bei dem ein Kanalbereich fur ein Gate an den 
drei Oberflachen eines Steges (4) aus Halbleit- 
ermaterial ausgebildet ist, _ 
bei dem eine Gate-Metallisierung (5) vorhan- 

50 den ist, die quer zur Langshchtung dieses 

Steges (4) den Steg (4) klammerartig urn- 
schlieBt. 

bei dem beidseitig dieses Gates in diesem 
Steg (4) Source- und Drain-Bereiche ausgebil- 
55 det sind und 

bei dem auf diesen Source- und Drain-Berei- 
chen Metallisierungen als Source-Kontakt und 
als Drain-Kontakt aufgebracht sind. 
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2. FET nach Anspruch 1 , 
bei dem zwischen dem Halbleitermaterial des 
Steges (4) und der Gate-Metallisierung (5) eine 
Dielektrikumschicht (6) vorhanden ist. 

3. FET nach Anspruch 2, 
bei dem der Steg (4) so schmal ist, dafl der 
FET als vollig verarmter (fully depleted) 
CMOS-Transistor ausgebildet ist. 

4. FET nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
bei dem der Steg (4) in der Siliziumschicht 
eines SOI-Substrates ausgebildet ist. 

5. FET nach Anspruch 4, is 
bei dem diese Siliziumschicht in einem Be- 
reich rings urn den Steg (4) vollstandig entfernt 

ist. 

6. FET nach einem der Anspruche 1 bis 5, 20 
bei dem die Hone (h) des Steges (4) 0,5 urn 

bis 1 urn betragt und die Breite (b) des Steges 
(4) 0.05 urn bis 0.3 urn betrSgt. 

7. Halbleiterbauelement. in dem ein FET nach 25 
einem der Anspruche 1 bis 6 mit weiteren 
Funktionselementen (Standard-Bauelementen) 
integriert ist. 

30 



35 



40 



45 



50 



55 



BEST AVAILABLE COPY 

4 



5 



10 



** . ... 




EP 0 623 963 A1 




fcuropiisches 
Patenta/nt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Numacr der AancJduag 

EP 94 10 6861 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kttegoriei 



Kennzrtchnung drs Dokuments rait Angaae, sowcit erforderticfa, 
dcr mgggcMjchcg Teile 



BcuilTc 
Antpfucto 



■CLASSIFICATION DER 
ANMELDUNG (1BC.CL5) 



US-A-4 996 574 (M. SHIRASAKI) 

* Spalte 3, Zeile 46 - Spalte 5, Zeile 57; 

Abbildungen 4,5,9 * •«"•" 



US-A-5 115 289 
* Abbi Idung 1 ' 



(D. HISAMOTO ET AL.) 



1-4,6,7 
1,4,5 



H01L29/784 
H01L29/60 



RECHEKCHIEkTE 
SACHGEBIETE OblCLS) 



H01L 



Der varitctende fte ch c f chcn berictn wurdc fur lUe 



cntclit 



8 
§ 

§ 
i 
I 
s 



fed 

BERLIN 



17. August 1994 



Juhl, A 



kATEGORlE DEfi GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von nesonderer Bcdeutung alia a bctracatec 

Y : von bcsoaderer Bcdeutung in Vcrbinduag mil eiacr 

andcren VerOffcntlichung dcrsc Ibcs KaicgDrie 
A : tccbnoiogisclier Hintergrund 
O : nicnucfanftliche Offcnbarung 
P : Zwiscaenlitcratur 



T : dcr Erfindung zugnindc liegcndc Thcnrien odcr Gmndsataa 
E : Uteres Patent* nku meat, das jedocfa erst am od)«r 

Bach decs Aaacidcdatum verorfeatlicht warden 1st 
D : ia dcr Aamciduag angefuanes Doaumcat 
L : tut aadem G run den lAgcfahnes Dokumcat 

ft?M7^'ie77erVl^ Ubcrciastimmaadcs 



BEST AVAILABLE COPY 



THIS PAGE BLANK mm) 



